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Composite film for the production of ID cards which can be marked with laser beams and in which a further 
so-called negative image is produced in addition to the laser image, for which purpose a further PVC layer 
contains aluminium particles which have been made into a paste in epoxidised soya bean oil before being 
added to the PVC. 
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@ Folienverbund 



Folienverbund zum Herstellen von ID-Karten, die mit La- 
serstrahlen markierbar sind und bei denen zusatzlich zu dem 
Laserbild ein weiteres sogenanntes Negativbild erzeugt 
wird, wozu eine weitere PVC-Lage Aluminiumteilchen ent- 
halt, die vor ihrer Zugabe zum PVC in epoxiertem Sojaboh- 
nenol angeteigt wurden. 
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Die Erfindung bezieht sich auf einen Folienverbund 
zum Herstellen von ID-Karten od.dgL, die mit Laser- 
strahlen markierbar sind. 

Zu solchen Folienverbunden sind bereits mehrere 
Vorschlage gemacht worden, urn die Falschungssicher- 
heit zu erhohen (DE 36 35 526 CI. DE 85 35 281 Ul, CH 
6 18 123). 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Fal- 
schungssicherheit noch weiter zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, 
daB eine Lage des Folienverbundes aus PVC besteht 
und Aluminiumteilchen enthalt, die vor ihrer Zugabe 
zum PVC in epoxiertem Sojabohnenol angeteigt sind. 

Beim Auftreffen der Laserstrahlen auf diese Lage tritt 
eine ins Hellere gehende Verfarbung ein, mit der ein 
sogenanntes Negativbild entsteht, das wie ein Wasser- 
zeichen aussieht und auch dessen Sicherheitsfunktion 
besitzt. 

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 
ist vorgesehen, daB die die Aluminiumteilchen enthal- 
tende PVC-Lage mit einer weiB eingefarbten weiteren 
PVC- Lage hinterlegt ist. 

Dadurch wird die Wirkung des Negativbildes noch 25 
weiter verstarkt. 

Sehr vorteilhaft ist es auch, wenn erfindungsgemaB 
die mit Aluminiumteilchen versehene PVC-Lage durch 
eine Lage abgedeckt ist, welche ebenfalls aus PVC be- 
steht und die ihrerseits durch Laserstrahlen markierbar 
ist. 

In dieser Abdeckiage wird durch die Laserstrahlen 
das eigentliche Bild erzeugt, wahrend gleichzeitig in der 
darunterliegenden Lage das entsprechende Negativbild 
entsteht. 

Vorteilhaft ist es auch, wenn erfindungsgemaB die 
Ruckseite des Folienverbundes durch eine transparente 
PVC-Lage gebildet wird. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin- 
dung liegt darin, daB die Aluminiumteilchen gelb einge- 
farbt sind. 

Durch diese Einfarbung entsteht auf kostengiinstige 
Weise der optische Eindruck einer Goldhinterlegung. 

In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Aus- 
fiihrungsbeispiels veranschaulicht. 

Die Figur zeigt einen Schnitt durch einen Folienver- 
bund. 

Mit 1 ist in der Figur ein Folienverbund bezeichnet, 
der aus vier Lagen aufgebaut ist. Die oberste Lage 2 
besteht aus PVC und ist mit Laserstrahlen markierbar, 
was durch Zugabe von geeigneten Mitteln erreichbar 
ist. Die unmittelbar darunter liegende Lage 3 besteht 
ebenfalls aus PVC und enthalt Aluminiumteilchen 6 in 
Schlifform, die vor ihrer Zumischung zum PVC mit epo- 
xiertem Sojabohnenol angeteigt wurde. Als dritte Lage 55 
4 ist dann eine weiB eingefarbte PVC-Lage vorgesehen, 
die an ihrer Unterseite durch eine transparente PVC- 
Lage 5 abgedeckt ist. Alle vier Lagen haben eine Starke 
von etwa 200 urn und sind durch HeiBverpressen mit- 
einander verbunden. Zusatzlich ist es moglich, die Alu- 
miniumteilchen 6 gelb einzufarben, wodurch der Ein- 
druck einer Goldhinterlegung entsteht. 

Beim Markieren dieses Folienverbundes mit Laser- 
strahlen wird in der Lage 2 ein Bild 7 erzeugt; gleichzei- 
tig entsteht in der Lage 3 ein entsprechendes Negativ- 
bild 8, das wie ein Wasserzeichen aussieht. 
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1. Folienverbund zum Herstellen von ID-Karten 
od. dgL die mit Laserstrahlen markierbar sind, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Lage (3) des Fo- 
lienverbundes (I) aus PVC besteht und Aluminium- 
teilchen (6) enthalt, die vor ihrer Zugabe zum PVC 
in epoxiertem Sojabohnenol angeteigt sind. 

2. Folienverbund nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die die Aluminiumteilchen (6) 
enthaltende PVC-Lage (3) mit einer weiB einge- 
farbten weiteren PVC-Lage (4) hinterlegt ist. 

3. Folienverbund nach Anspruch i oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die mit Aluminiumteilchen (6) 
versehene PVC-Lage (3) durch eine Lage (2) abge- 
deckt ist, welche ebenfalls aus PVC besteht und die 
ihrerseits durch Laserstrahlen markierbar ist 

4. Folienverbund nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ruck- 
seite des Folienverbundes durch eine transparente 
PVC-Lage (5) gebildet wird. 

5. Folienverbund nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Alu- 
miniumteilchen (6) gelb eingefarbt sind. 
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